Befjanblung.  Sormgefwng.
tteten bet fog. Hnlafefarben erleicfjtert, 6ie beim (Bliifyen burcf) Bilbung gan3 biinner (Djt)bf)dutd)en an bet (Dberfladje bes blanl polierien Stalls entftefyen unb je nad) bet Hemperatur Don fyellgelb in buntel* gclb, braunf rot, molett, bunlelblau, fyellbtau unb grau iibergefjen. Bctm Rofyeifen betoitlt bas (Bliiljen bet £uftabfd)tuJ3 ofyne Beifein fauerftoffabgebenber Stoffe (eigentlic^es dempern) burcfy bie Serlegung bes Sementtts (Fe3C) in $errit unb tEemperfofyle (f. S. 28) grofjere tDei<^^eit unb ba^er IeidE)tere Bearbeitbarteit bes (Hfens, jeboii) ge^t im ©egenfa^ jum f^mtebbaren (Etfen bie S^fttglett bes Hot)eifens Ijierbet 3urii(f unb jtoar lebigli*^ burd} 3toif(i)enlagerung bet toenig feften Hemperfofyle unb burci) Bilbung grobfornigen ©efiiges.
2. Die Sormgcbwng.
Die 5ormgebung bes (Eifens !ann auf (Brunb feiner leit unb auf (Brunb feiner Scfymelsbarteit gefcfyefyen. 3m erfteren erfolgt fie burcf) bie beretts genannten Perfa^ren ber nted)anifd)en Bearbettung, b. I), burd^ S^mteben, Preffen, XDa^en, Steven in er= ^i^tem Suftanbe unb burdi) Kalt^ammern, Kalttoa^en unb Halt* 3iel)en bei getro^nlid^en ffemperaturen. Sontit ge!)t bie $oTcm$ebunQ auf (Brunb ber ffiefcfymeibigteit bes (Eifens Jjanb in E)anb mit ber ntecfyamfcfyert Bearbeitung. Da^er fommt tote fur biefe aucf) fiir jene nur fdjmiebbares (Eifen in Betrad^t. Die $ormgebung 5es (Eifens auf (Brunb feiner $<f)mel3barleit erfolgt burd^ bas dnefjen. 3unt (Biefeen eignet fid) forooljl fliifftges Ro^eifen ((Eifengtefcerei) als aud^ fliiffiges f^miebbares (Etfen (Stafylgtefjerei).
Sdimte6en. Das Sd^mieben ift bas altefte Derfa^ren 3ur $orm* gebung bes (Eifens. (Es beru!)tr tote ein jeber Ietd)t in etner Dorf* fd^miebe beobadjten lann, etnfad) auf 3ufamntenbrii(fen bes auf bem flmbofc liegenben gliifyenben (EifenftiidEes burd^ ^ammerf^Icige. Je grower bas 3U bearbeitenbe StiidC tft, befto fc^toerer mug ber jammer fein, um bie ri^tige Scfymiebetoirtung in jebem Seile bes Stiicfs 3U er3ielen. So gibt es benn t>on bem Heinften mit ber !janb gef^rounge* nen jammer aufmcirts alle (Broken bis fyinauf 3U bem mad)tigen Dampftammer Don 150000 kg SallgetDt^t. flber felbft mit unget)euren Koloffen, bie mit tf)ren Scfylagen in ber gan3en barfdfyaft ftarfe (£rfd)iitterungen I)erDorrufen, erreicfyt man bei fe^r gro^en $d)miebeftiid:en ni^t bie geraiinfc^te IDirfung. Das ift leicfyt erflarli(^f benn bas 311 bearbeitenbe material gebrauc£|t eine geuriffe 3eitf um ber DrudEtmrfung bis ins Jnnere ^inetn nact^ugeben. 3^ bider bas StildE ift, befto Iclngere 3eit beanfprud|t es naturgemafcber Hnlafctemperatur fann man auf biefe IDeife inner^alb beftimmter (Bren3en bem Stafyl bie r>erfd)iebenften Ejdrtegrabe erteiten. Die (Er3ielung ber rid^tigen Hnlafetemperaturen roirb burd^ bas Huf^nmaterialien erforbert etroa 3 — 4 Stunben. Balb beginnt bann bas Kodjen bes
